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La presente invenrtion a trait a I'operation de 
traitement acide des peaux, effecluee dans Tindus- 
Irie de la tannine. EUe constitue un perfectionne- 
ment a la composition des bains acides da pidage 
el des bains compiementaires de tannage. EHe a 
plus particulierement comme objet I'utyisation de 
nouveaux constituanls acides dans ces bains de pi- 
dage et tannage ainsi que ies compositions nouvefles 
ainsi obtenues. 

On sah que l'op§ration de pidage* consideree 
generalement conune prdiminaire au tannage pro- 
prement dit des peaux» consiste a faiie absorber a 
la peau une certaine quantite d'acide, tovft en evi* 
tant son gonflement par addition, an bain de pierage, 
de sels qui diroinuent ia pression osmcAique teOs 
que par exempie du chlorure ou sulfate de sodium. 

L'acide mk en oeuvre peut etre un acide mineral 
tel que sulfurique ou cUorhydrique ou un acide 
org^inique lei que ies acides : formique, acetique, 
butyrique, oxalique, lactique, etc. 11 est babituelle- 
ment conseiHe d'utiliser un acide mineral on orga- 
nique fort comme les acides sidfurique ou formi- 
que. 

n a maintenant 4st^ trouve que la substitution ou 
I'addxtion aux a<»des conventionnels, dans ies bains 
de pidage, d'acide polyacr^qne permet de confe- 
rer a la peau, apres I'operation de tannage, des pro- 
prietes extremement avantagenses. 

Du fait de la formation de complexes entre les 
macromolecules de Tacide polyacrylique et les deri- 
ves des metaux habitueflement utilises lors du tan- 
nage tels que par exempie Cr, Ai, Zr, Fe, etc., les 
peaux sent rendues plus receptives aux sds metal- 
liques et la proportion de m^al fixe est notable- 
ment augroentee; la peau terminee se trouve a!ors 
plus soupie et plus pleine. De meme, pour I'obten- 
tion de peaux crispees, ou 3 est fail usage de tanlns 
rendus astringents par addition d'acides, 3 peut ^re 



avantageusement substxtue ou ajoute a ces acides 
de Tacide polyacrylique. En outre, I'adde polyacry- 
lique favorise souvent la formation d'un grain en 
relief accuse sur la peau, ce grain presentant tou- 
jours une repartition tres uniforme. Dans tons les 
cas, les peaux obtenues apres tannage presentent 
une grande sonplesse, et des caracteristiques de plein 
et de moeBeux neltement superieures a ceSes cons- 
tatees sur les peaux pr^dablement pidees dans les 
acides dassiques. 

On peut vtiliser comme acide polyacrylique, selon 
Tinvenlion, tout type de prodnit obtenu par polyme- 
risation sdon les metbodes dassiques — par exem- 
pie, en solution aqueuse, en presence d'eau oxyge- 
nee on de catalyseur redox — de l'acide acryliquc. 
Les polymeres utSisables presentent generalement 
des viscosites Engkr, a 25 *C et en solution aqueuse 
a 20 %, comprises entre 1 et 50. Des acides polya- 
cryliques possedant des viscosites de 2 a 8, dans les 
conditions sus-indiquecs, conviennent particoAiexe- 
ment bien. 

La proportion d'acide polyacrylique mise en ceu- 
vre dans les bains de pidage sdon I'invention peut 
varier entre de larges Hmites, sdon Tefi^et desire sur 
la peau. I31e peut Stre comprise par exempie entre 
0,1 et 20 % (comptes en extrait sec du polym^) 
du poids de peau en tripes, mais die est -generale- 
ment maintenoe entre 0,3 et 2 %. L'acide polyacry- 
lique etairt babituellement mis en ceuvre sous forme 
de solution aqueuse de concentration 15 a 30 %, les 
proportions preferentidles utilisees sotft de Tordre 
<le 0,9 a 12 % de ladite solution par rapport au 
poids de peau en tripes. 

Sdon une autre caracteristique de I'invention on 
peut assoder a l'acide polyacrylique, dans le bain 
de pidage, un on plusieurs des acides couramment 
utilises pour I'operation d'acidification des peaux. 
Cest ainsi par exempie que I'on peut meCtre en 
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ceuvre <les combmaisons d'acide polyacrylique avrc 
^cs acides mineraiix ids que sulfurique ou diorhy- 
dirique ou orgaiuques, ces dcmiere pouvant clrc mo- 
nocarboxyliques : formiquc, acedque, pxopionique, 
butyriqtie, etc.; polycarboxyliqncs : oxalique, ma- 
lonique, adipiquc, succinique, phtaliques, etc.; ou 
des acides mono- ou poiycarboxyiiques posscdant 
d'autres fonclions^ comme des acides^cools, acides 
cetoniques, etc. 

Les proportions respectives d'acide polyacrylique 
et dc co-adde de type connu peuwnt varier tres 
largement, par exemple 0,1 a 10 parties en poids 
d'acide mineral ou oxganique par 1 partie d'acide 
polymerisg (comple en extrait sec). II a toutefois 
et6 constate qu*il etail souvent avantageux d'uliliser 
entre 0,5 et 2 parlies d'acide mineral ou organique 
pour 1 partie d'acide polyacrylique. 

Dans la mise en ceuvre du precede de trailemcnt 
acide des peaux a Taide des produits selon i'inven- 
tion, 0 est possible d'uliliser plusieurs variantes seJon 
le type -de peau IraitSe et le but rechercbe (i>ar exem- 
ple soupiesse, crispation, gonflement, etc). Lors- 
que Ton desire obtenir, par exemple, des peaux cris- 
pees, on' pent soil effectuer le traitement acide de 
piclage puis passer dans le bain de tannage classique 
fioit effcctuer ces deiix operations simultanement, 
c'est-a<lire iiicorporcr au bain de tannage i'acide 
polyacrylique, seid ou en combinaison avec d'au- 
ires composes addes, sok enfin fair© suivre les 
deux operations simidtanfe pT§dt£es d'rni retan- 
nage au chrome (ou autre metal) ou a i'aide de 
tanins synthetiques et/ou vegetaux. 

Bien entendu il est possible d'utfliser, dans le pro- 
cede et les compositions sdon i'invention, tout type 
de tanin synthetique — par exemple les produits 
«de condensation phenol-formaldehyde solubilises se- 
lon les techniques connues — et de tanin vegetal. 

Le trailemeirt acide sdon I'invention peut etre 
effectue sur lous les types de peaux en tripes, apres 
ies operations habituelles de rcverdissage, epilage, 
echamage et dechaulage. On peut citer par exem- 
ple, a litre non limitatif, les peauX de veau, vachetle, 
chevre, mouton, cuirots, etc 

En outre ies techniques precitees selon ^invention 
sont apjplicables pour Tobtention de peaux fagon 
velours suivant les methodes g€n6rales appliquees 
en ia matiere. 

. Les exemples suivants, cates a litre non limitatif 
montrent comment Tinvention pent etre mJse en 
pratique. Sauf indication coivtraire, les parties sont 
exprimeed en poids. 

• Exemple 1. — On prepare, quelques heures avant 
I'emploi une solution dans I'eatf de tanin synthe- 
tique f^n disso!vant dans 63 parties d'eau maintenue 
a 60 ®C 22 parties de tanin pulverulent a base de 
dihydroxydipb&iyi-sulfone (marque deposee Alba- 
tan SF) . Apres* refroHissement josqu'a temperature 
ordinaire on ajoute a la solution 10 parties d'un 



mdange renfermant 85 parties d'acide polyacryli- 
que en solution a 20 % (de viscosite En^er 5 a 
25 "C) et de 15 parties d'acide formique a BO 

On introduit ensuite 100 parties de peaux de veau 
en tripes essorees dans 20 parlies du bain ci-dessus 
en operant en foulon, a temperature d'environ BO- 
SS ®C. Puis on rajoute progrcssivemcnt les 80 parlies 
r^dudles du meme bain et Ton maintient Tensem- 
ble en rotation pendant 3 a 4 heures a tempfira- 
lurede 30a35*»C. 

Apres ce temps on egoutte les peaux, on les dis- 
pose en piles sur chevalels pendant 15 a 20 heures 
et Ton effectue un retannage au chrome, sdon la 
methode classique, dans un bain, prepare 24 
heures a I'avance, renfermant 2 % d'oxyde de chro- 
me (par rapport au poids de peaux en tripes) et 
liont ie pH est maintenu inferieur a 3,5. 

Apres les operations dassiques de murlssement, 
mise en pHes, essorage et derayage, on obtient des 
peaux crispees donl le grain exlremement regulicr 
accuse un relief nettemenl plus arouse que le relief 
obtenu par utilisation des bains de pidage habi* 
luels. 

Exemple 2. — Dans le but de preparer des peaux 
de vachetle aux operations de tannage classiques on 
remplace le bain de pidage classique a I'acide sul- 
furique par la composition suivanle (pour 100 par- 
ties tie peaux en tripes) : 

Parties 

Ean 70 

Sel marin 5 

Acide polyacryUqae en aoSntion aqaense & 20 % 

(viscosity Eng^er k 2S^C : 4,6) 2 

Adde soHnnqpoe & 65,5 »B 0,8 

Apres rotation du foulon pendant 1 heure a- 20» 
25 on effectue un tannage au chrome classique 
dans lin bain renfermant 0,5 a 1,5 % en poids 
d'oxyde de chrome. En fin de tannage on basifie 
tres lentemcnt au bicarbonate ^e sonde de fa^n 
a amener le pH du bain aux environs de 3-6 
a 3,8. 

Apres derayage et neutralisation, les peaux sont 
ensuite retannees dans un bain renfermant, pour 
100 parties de peaux derayees, 100 parlies d'eau 
et 8 parties de tanin synthetique a base de dihy- 
drox]^rpbenyisulfone (marque deposee Albatan A), 
puis on t^nft et nourrit les peaux de la maniere 
habitudle. 

On obtient, dans ces oonditions, des peaux de 
vachetle extrSmement souples el dont le lonelier 
est doxix et moelleux. 

Exemple 3, — Aprfe le travail en riviere normal, 
des peaux de mouton dSainees <ou des cuirots) 
sont pidees dans un bain de composition suivanle 
. (pour 100 parties de poids de peaux sedies) : 
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Parlies 

Een 2S0 

Set marzn 12 

Adde polyaci^que en solution aqueose & 30 % 5 
Aade forxnique A 80 % 0,7 

Ce piclage est effectue au foulon, a 30 °C, pendant 
environ une heiire puis on ajoate aa bain ilu sulfate 
de chrome en proportion tdle que i'on ail 1 a 2 % 
du poids total en CrOa- Apres tannage et basifica- 
tion comme il est dit dans ]es exemples ci-dessus 
on retanne les peaux dans un bain de composition 
.«uivante (pour 100 parties de peaux seches) : 

Parties 

Eau 250 

Tanin syntb^que & base de sulfone (marques 
d«po5£es ALBATAN M. G. oq ALBATAN A) SO 

Taddition de tanin a iVau elant faile progressive- 
ment, a temperature inferieure a 35 **C. 

Apres 24 heures a 3 jours de tannage, seion que 
Ton opere en foulon ou en coudreuse, on obtient 
des peaux tres souples, possedant un toucher tres 
doux. 

RESUME 
L*invention a pour objets : 

1** A titre de produils industriels noiiveaux, des 
compositions de pidage eV^ou tannage de peaux ren- 
fermant, comme composant adde, de l*acide polya- 
crylique. 
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Lesditfs compositions peuvent en outre presenter 
les caracteristiques suivant les points 2** a 5° ci- 
apres : 

2** L'acide polyacrylique est un polymere das- 
sique de I'acide acr^que presenlant, en solution 
aqueuse a 20 %, une viscosite Engler comprise entre 
1 et 50, de preference 2 a 8; 

3" La proportion i]*acide polyacryiique ajoule au 
bain de piclage et/ou tannage est comprise entre 
0,1 et 20^, de preference 0,1 a 3 % (comptes 
en extrait sec) du poids de peaux ; 

4** Le comp(»ant acide est constitue par un me- 
lange d'acide polyacr>iique scion 2® et 3** el d*au 
moins un acide mineral ou organique (mono- ou 
polycarboxylique) choisis parmi les produits dcja 
connus pour roperation de piclage; 

5** La proportion d'acide mineral ou organique 
utilise en association varie avantageusement entre 
0,1 a 10 parties (en poids) pour 1 partie d'acide 
polyacryiique f compte en extrait sec) ; 

6** A titre d'application nouvelle, rutilisation 
d'acide polyacryiique seul ou en melange avec des 
acides mineraux ou organiques non polymerises, 
comme ingredient <des bains pidage e^ou tan- 
nage des peaux ; 

7** Un precede de trailement des peaux, dans les 
operations de pidage et/ou tannage, caracterise en 
ce que i'on met en oeuvre, outre les ingredients 
acides dassiques, un acide acryiique polymerise. 
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